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La presente inven-tion concerne des substrats en polyol^fine 
portant une couche de peinture d'un polyester qui adlifere l*ort ement 
k ce substrat. L' expression "polyoleTine" utilisee dans le present 
memoire designe le polyethylene, le polypropylene et les copolyme- 
5.*^ res ethyl ene/propylene. 

Toutes les tentatives faites a ce jour pour peindre des subs- 
trats en polyolerine, sans aucun traitement prealable de la surfa- 
ce de la polyolefine , se sont soldees par une adherence extr§meinen-fc 
mediocre entre la pellicule de peinture et le sufastrat. Mfime des 
10 peintures comprenant une resine a insatura-tion vinylique et un mo- 
nomere vinylique qui possedent d ' excellentes caracteristiques d'- 
adherence lorsqu'on les polymerise sur d'autres substrats par un 
rayonnement ionisant , n» adherent pas erfica cement k 'des substrats 
en polyolef ine • 

15 La Demanderesse a decouv-ert, de fagon surprenaxite , que 1 'adhe- 

rence d'une resine polyester a insaturation alpha-b§ta-olef dLnique 
ou d'un liant de peinture composite comprenant une resine polyester 
a insaturation alpha-bSta-olefinique et un monomere monovdLnyXique , 
a un substrat en polyoledTine est remarquablement amelioree si ce 

ZO^. liant de peinture contient au moins 10 ^ en poids de certains acry- 
la.tes (qui seront definis plus loin) et si la pellicule est poly- 
meris^e sur la surjTace de polyol^fdLne au moyeh d'un faisceau d'e- 
lectrons ayant une energie moyenne d • environ ICQ. DOG It 500-000 et , 
de pr^f^rence, d* environ 150.O00 a ^50.000 electron-volt s - 

25 Le terme "acrylate" englobe les esters d'un alcool et de I'a— 

cide acrylique ou methacrylique , c'est— a— dire les acrylates et 
methacrylates . 

Les facteurs critiques de 1 » invention sont 1 'utilisation de 
quantites suffisantes deis aciTriates choisis, leur utilisation con- ' 

30 joint ement avec une resine pour liemt de peinture a insaturation 
alpha-b6ta-ol6f*inique et la reticulation de cette resine au moyen 
d'un faisceau d' electrons sur la surface de la polyolefine . 

On peut diviser les acrylates utilisables dans la presente in- 
vention en trois ^oupes. Dans un premier mode de realisation, 1'- 

35 acrylate est un diacrylate , xxxi dimethaci^late ou un mqnoacrylate- 
monom^thacrylate d'un alcane-diol en Cg^^lE* c»est-^-dire le dies- 
ter d'une partie molaire d'un alcane-diol en ^2,^^±Z ®* devuc par- 
ties molaires d'acide acarylique ou methacrylique ou bien d'une par- 
tie molaire de chacun d'eux. Les diols de ce type peuvent 6tre, de 

40 fagon non-limitative , un ^thane-diol (ethylene-glycol) , un propane- 
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<i±oX, im bu'taxie-dxol y un liexane-diol , un octane-dlol , xin decane— 
dxol et xm dodecazie— di.oX • Ces d±ols pewrent ^tre a claalne dx*oxte 
ou raxnxfx^e* Dajis iixi deuxleme mode de xealxsatxoxx, un - dxacz*ylate , 
dxmetliacz'ylate ou monoacryla-te— monome-tha.cz-ylate d*im poly^thez*- 
dlol en ^i^'^xz* diols de ce type comprennen't le diethyl^ne- 

dxol (glycol) t le dipropylene-diol, le tri^tliyl^ne-diol , le tetra- 
^tbylene-diol et le -te-trapropylene— glycol . Dans un tz*olsl^me mode 
de realisation, I'acarylate est un trxacrylate, tx'lmetliacz-ylate , 
iDonoacz*ylate— dlmethacryXate cu dxacx*ylate— monometliacirylate d'un 
trxol en ^^""^12' P^"-^ exemple un trxacryXate de trimetliylolpropane , 
trimetlracrylate de t rxm^ thy XoX— propane , un triacryXate de 1,4,10— 
decane-trxol , un trimetliacrylate de 1 ,4 ,10— decane-trxol , un tri- 
acrylate de 1 ,5 ,12-dodecane-tz*lol, un trimetliacrylate de 1,59X2- 
dod^cane-trioX , etc. Sx on consld^re Xa soXutlon de Xlant de peln- 
txire ^ X' exclusion de tout pigment, clia.rge min^raXe et soXvanta 
ndn polymerx sable s , cette solution contient environ lO 45 et , de 
preference en-viron 20 a 35 io en poids de I'un des acrylates Indi— 
qu^s ou melanges de ceux-ci. 

Le coinpXement de Xa soXution de Xiant de peinture , c*est— k— 
dire une proportion comprise entre 55 et 90 ^ en poids du totaX, 
est constitu^ d'une resine polyester pour Xiant de peinture k insa 
turation alplia-b§ta-ol^r±nique et, eventuelXement , de monom^res 
mon o vlny X iqu e s * 

La resine poXyester utiXis^e deuis Xa peinture , est un poXyes— 
ter a insa turation aXpba— beta-oXefinique et represente envdr^on X5 
a XOO et , de .preference , environ X5 a 35 «n poids dudit comple- 
ment. Les monomeres monovinyliques repr^sentent de O a. 85 ^n 
poids y dudit complement, Airantageusement , ces resines ont un poids 
mol^culaire moyen d* environ X.OOO k XO.OOO. 

La resine poXyester utdLXis^e contient pXus de 0,5 et moins de 
5 unites environ, d 'in saturation aXpba.— b6ta,— oX^f inique pao* X.OOO 
unites de poids moXecuXaire, et de preference, environ 0,7 ^ 3 
teXXes imites par X.OOO imites de poids moXecuXaire. Un certain 
nombre de T'es±iies poXyester que X*on peut incorporer dans Xes pein- 
tures seXon X' invention vont ^tre decrxtes en detaiX dans Xes ex— 
empXes ci— apres. 

Le composant monom^re monovinyXique , quand iX est utilise, 
peut @tre clioisi parmi le styrene, le metbacrylate de metbyle, I'a- 
crylate d'etliyle, Xe metlxacx*yXate d'bydroxyetbyXe , X'acryXate de 
butyXe, Xe metbacryXate de butyXe, Xe metbacryXate de 2— ethyXbexyXc 



70 26135 2057752 

des melanges de ces demiers, etc- 

Par "pelnture", on entend ici aussi bien des produits qui contien- 
nent des pigments et/ou des charges particulaires, que des Hants ne 
contenant nl pigment ni charge, ou contenant trfes peu de I'un ou l*au- 
5 tre de ces ingredients, tm tel liant pouvant gtre eventuellement co- 
lor^. Par consequent, le liant que I'on va finalement convertlr en 
une pellicule durable resistant aux conditions atmospherlques, peut 
gtre le seul ou pratiquement le seul ingredient servant a former la 
pellicule, ou 11 peut constituer un vehicule pour la peinture et/ou 

10 pour une charge particulaire. II peut egalement contenir un solvant 
volatil non-polymerisable que I'on eliminera par evaporation rapide 
avant la reticulation. 

Sur la Pig, unique du dessln annexe, on a represents en coupe un 
fragment d*un article selon 1* Invention, la reference 1 deslgnant le 

15 substrat de polyolef ine et 2 deslgnant la couche de peinture a base 
de r6sine yinylique et de dl- ou tri-acrylate polymerises par elec- 
trons . 

Les exemples non llmitatlfs sulvants servent a illustrer 1' invention. 
Exemple 1 - On prepare une res ine polyester a insaturation a-P-ole- 
20 flnique (R^sine A) a partir des ingredients sulvants : 



Matleres premieres Parties en polds 
. Anliydride d'acide maleique 14*7 
Anhydride t^trahydrophtalique 72,5 
Neopentyl-glycol 75* O 

25 Oxyde d'etain dibutyle (catalyseur) 7*06 



On introduit les reactifs dans un reacteur et on chauffe Jusqu*a 
environ I70*'C. On maintient le melange a cette temperature pendant 
une heure. Aprfes cela, on ^leve la temperature de la charge jusqu^a 
227^0 et on maintient k cette temperature Jusqu'au moment ou I'indi- 

50 ce d'acide de la r^sine resultante est inf^rieur a 20 environ. On 
elimlne I'excfes de glycol et I'eau sous vide une fois que I'lndice 
d'acide est inf^rieur k environ 10. On ajoute k ce produit resineux 
0,05 partie en poids d ' hydr oqixinone . 

On prepare une solution d'lm liant pour peinture k partir de 

55 25 parties en polds de cette Reslne A et 25 parties en polds de 

m^thacrylate de methyle. On applique cette solution k la surface 

de substrats en polyol^fines diff^rentes h une ^paisseur moyenne 

d' environ 25,4 microns et on irradie, dans une atmosphere d' azote, 

avec un. faisceau d' Electrons ayant une energle moyenne de 275.000 
40 Electron-volts et avec une Intensite de courant de 25 milliamperes 
Jusqu*&. ce que le revStement soit expose a xme dose totale de 
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12 Mx*ads. On soumet 1 s revStemeats a ixn essai normalise d' adhe- 
rence (qui sera expliqu^ dn detail par la suite), les r^sultats 
^tant present^ 5 dans le tableau X ci-dessousi 

TABUSAP I , 

Bssai d'adh^rence - Composition de peintxue I , 
(25 ^ de R^sine A - 75 de mdtliacrylate de m^tliyle) 
Substrat Adherence 
Polypropylene 5^ 
Copolym&re propylene/ethylene 65 
Polyethylene haute density 60 

On fait sxiivre cet essai par un autre essai suivant 1 ' inven- 
tion. Ce dernier essai est le rodme que celui qui vient d«6tre d^- 
crit saul- que la solution du liant pour peinture contient , en p6±d.s , 
Z5 parties de R^sine A, 65 parties de m^thacrylate de methyle et 
10 parties de dim^tha cry late d • Ethane -diol . On efrectue 1 'essai d'- 
adh4rence sur des rev^tements reticules, comme dans 1 'essai prece- ' 
dent et les rdsultats sont resumes dans le tableau II, 

TABLEAU II , 

Essai d 'adherence - Composition de peinture II . 

(25 ^ de R^sine A - 65 de methacz^late de methyle - 
10 ^ de dimethacryla-te d •dthane-diol) 

Substrat Adherence ^ 

Polypropylene 35 
Copolymere propylene/ethylene 80 
Polyethylene haute densite 65 

EXEMPIE 2 , 

On effectue un troisieme essai de la mSme fa^on que ci-dessus 
sauf que la solution du liant de peinture contient, en poids, 25 
parties de Resine A, 55 parties de me thacrylate de methyle et 20 
L5 parties de dime thacrylate d • ethane-diol . On efTectue I'essai d'ad- 
herence sur les revStements reticules, comme dans les essais prece- 
dents et les resultats sont resumes dans le tableau III. 
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Essal d'adhenrence - Composition de peintme lU ; 

(25 5& de Resine A - 55 tliaLCiTrlate de m^thyXe - 

20 de dimetliacrylate d • dthaae-diol) 

Sixbs-brat Adherence 
PolypropyXene 

Copolymere propylene/^tKylfene 100 
Polyetliyleiie ha-ute densite 85 

EXEMPLE 3 * 

On eTfectue im quatrieme essai de la mdme jra9on que ci-dessus 
sauf que la solution du liant de peinture contient, en poids, 25 
parties de Resine A, h5 parties de jn^tliacrylate de methyl e et 30 
pax-ties de dimdtHacrylate de 1 , ^-butane -diol . On effectue 1' essai 
d'adti^rence sur les rev^tements reticules, comme dans les essais 
precedents et les resultats sent resxames dans le tableau TV. 

TABLEAU TV , 

Essal d' adherence - Composition de peintiire IV , 

(25" ?b de Resine A 45 de metliacrylate de mettiyle - 
30 ^ de dimetlaacrylate de 1 ,4-butane-diol) 

Substrat Adherence jo 

Polypropylene 100 
Copolym^re propyl fene/ethylene lOO 
Poly^tliyl^ne haute densite 3.00 

EXEMPLE 4 . 

On ejTfectue xan cinquifeme essai de la m^me fagon que ci-dessus 
saur que la solution du liant de peinture contient, en poids , 25 
parties de Rdsine A, 35 parties de metliacrylate de metbyle et 40 
parties de dime thacryl ate de 1 , 6-hexane-dlol . On er^ectue 1» essal 
d 'adherence sur les revfetements reticul4s, comme dans les essais 
precedents et les resultats sont resumes dans le tableau V. 
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TABLEAP V . 

Essal d 'adheren ce - Coiaposi.t±oii de pelnture V . 
(25 % de R«Ssine A - 35 ^ de m^tliacrylate de mdttiyle - 
4o ^ de dim^tliacrylate de i ,6-lxexaiie-d±ol) . 

SUbstrat Adhex-ence 4. 

Polypropylene 

Copolym^re propylene/etliyleiie 100 
Polyethylene baute density 100 

EXEMPLE 5 . 

On pxocfede comme dans les exemples 1 k h a.vec la seule diffe- 
rence qu'on renplace le m^tha cry late de jn^thyle par de I'acrylate 
de 2-ethylliexyle et on .ofatient des resultats sensiblement equiva- 
lents quand on effectue le mSme essai d • adlidrence . 
EXEMPLE & , 

On precede comme dans les exemples X k k avec la seule diffe- 
rence qn'on renplace le m^tbacrylate de »^tliyle par ^a^ melange de 
methacrylate de »6tlxyle, de styi-4ne et d'acrylate de butyle. et on 
obtient des r^snltats sensiblement equivalents quand on effectue 
le meme essai d 'adli^rence. 

EXEMPIJ; 7 . 

On precede comme dans les exemples X k k avec la seule diffe- 
rence qu'on remplaee le m^tbacrylate de m^tbyle par un m^lanffe de 
15 m^thacryXate de m^thyle. d'acrylate d'^tUyle. de m^tbacrylate d'Hy- 
droxyethyle et de m^thaerylate de butyle et on obtient des resul- 
tats sensiblement Equivalents quand on effectue le m^me essai d'- 
adherence. 

EXEMPLE 8 « 

On prx>cfede comme dans les exemples X k k avec la seule diffe- 
rence que la concentration de la Resine A dans la solution de 
liant de peinture est x-^duite de 25 h environ I5 parties, en pcids, 
et la concenti^tion de netbacrylate de methyle est augment^e dans 
une proportion correspondante . Les resultats des essais d'adnei-en- 
ce sent essentiellement Equivalents & ceux des exemples X k k. 
EXEMPLE 9 . 

On procfede comme dans les exemples X k k avec la seule diffe- 
rence que la concentration de la REsine A dans la solution est 
augment ee de 25 k environ 50 parties, en poids, et la concentra- 
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tion de methacrylate de m^thyle est diminu^e dania une proportioix 
corresporvdante. Les essais d'adh^rence font ressortir «ne ameliora- 
tion notable par rapport k l« essal-t^moin. 

TCyEMPLE 10 . 

on procfede conune dans les exemples 1 a 4 avec la seiale diffe- 
rence q«e la concentration de la Resine A dans la solution est a«g- 
nxentee de 25 a environ 75 parties, en poids, et la concentration 
de metlxacrylate de n.4thyle est diminix4e dans une proportion corres- 
pondante. Les essais d 'adherence font ressortir une amelioration 
notable par rapport k i'essai-t4inoln. 

EXEMPLE 11 . 

on precede conune dans I'exemple 1 avec la seule difference 
que I'on augmente la concentration de Resine A dans la solution de 
25 k environ 60 parties, en poids, on supprime entierement le »e- 
thacrylate de laetHyle et on utilise comme complement ko parties de . 
dimetbaorylate d • etlxane-diol . Les essais d-aduerence font ressortir 
rme amelioration notable par rapport k l • essal-temoin. 

EXEMPLE 12 . . 

^T^ocede comme dans les exemples X kk avec la seule diffe- 
rence que la concentration de la Reside A dans la solution est aug- 
mentee de 25 k environ 35 parties, en poids, et la concentration 
de metbacrylate de metJxyle est diminuee dans une proportion corres- 
pondante. Les essais d-adberence sent essentiellement equivalents 
k ceu3C obtenus aux exemples 1 k k. 

EXEMPLE 13 . , .._ 

^^^ocfede comme dans les exe».ples 1 kk avec eette seule dif- 
ference qu'on remplace la Resine A par une Resine B. On prepai-e 
cette Resdne B de la mSme fa^on que la Resine A sauf qu'on remplace 
l-anlxydride tetrahydropbtalique par une proportion equivalente d'- 
anfeydride i,2-eycloliexane-dicarboxylique . 

EXEMPLE 14 . 

^T^ocede comme dans les exemples 1 kk avec cette seule dif- 
ference qu'on remplace la Resine A par une Resine C. On prepare 
oette Resine C de la mSme fason que la Resine A sauf qu'on rempla- 
ce 1' anhydride tetrabydropHtalique par une proportion equivalents 
d'anbydride trimellitique . 

EXEMPLE 15 « , . . _ 

^Tirocede comme dans les exemples 1^4 avec cette seule dif- 
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r6r nee qu'on remplace la R^sine A par uae R^sine D, On prepare 
cette R^sine D de la mdme fagon que la Reslne A sauT qu'on rempla- 
ce nn cinquieme du open tyl -glycol par line proportion ^quxvalente 
de pentaery-tlxr±te. 

5 EXEMPLE l6 . 

On procfede comme dans les exemples 1 a 4 avec cette seule dif- 
ference qu'on remplace la Resine A par une R^sine E. On prepare 
cette Resine B de la meme fagon que la Resine A sauf qu'on rempla- 
ce le n^opentyl-glycol par une proportion Equivalent e d'Etliylfene- 
lO glycol. 

EXEMPLE 17 > 

On precede comme dans les exemples X k k avec cette seule dif- 
ference ,qu'on remplace la Resine A par une Resine F. On prepare 
cette Resine P de la m^me fagon que la Resine A sauf qu'on rempla- 
15 ce le neopentyl-glycol par une proportion Equivalente de 2-but^ne- 
1,4-diol. 

EXEMPLE 18 . 

On precede comme dans les exemples 1 a 4 avec cette seule dif- 
ference qu'on remplace la Rdsine A par une Resine G. On prepare 
cette Resine G de la m§me fagon que la Resine A sauf qu'on remplace 
le ne open tyl -glycol par une proportion ^quivalente de 1,6-liexa- 
m^thiylene— glycol. « 

EXEMPLE 19 . 

On precede comme dans les exemples 1 k k avec cette seule dif- 
ference qu'on remplace la Resine A par une Resine H. On prepare 
cette Resine- H de la m^me fagon que la Resine A sauf qu'on remplace 
1 'anhydride malEique par une proportion equivalente d'acide fumari- 
que. 

exempi;e 2o ; 

On precede comme dans les exemples 1^4 avec cette seule dif- 
ference qu'on remplace la Resine A par une R^sdune I. On prepare 
cette Rdsine I de la m§me fagon que la Resine A sauf qu'on remplaqe 
I'anliydride tetrahydroplitalique par une proportion Equivalente d'- 
anliydride phtalique • 

35 EXEMPLE 21 > 

On precede comme dans les exemples 1 et 2 avec cette seule 
difference qu'on remplace le dimethiacrylate d ' ^tHane-^iiol par une 
proportion ^quimolaire de dim^tliacrylate de t^tra^tliylfene-glycol . 
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Les r^siatats des essais d • adherence sont asenJieLlenieiit^quiva- 
lezits a. cetix des exemples 1 et 2. 
EXEMPLE 22 « 

On procl>de coimne dans les exempl s 1 et 2 avec oette spule 
5 difference qia'on remplace le dim^thacrylate d'^tHane-diol pax uxie 
proportion equimolaire de dim^thacrylate de di^thyifexie-glycol . Les 
resultats des essais d'adM^eaee son* essentiellement Equivalents 
L ceux des exemples 1 et 2, 

EXEMPL3B 23 . 

10 On procfede coinme dans les exemples 1 et 2 avec cette seule 

difference qix' on remplace le dimetliacrylate d' ^tbane-diol par une 
proportion Equimolaire de dimEthacrylate de tEtrapropylfene-glycol . 
Les resultats des essais d'adUErence sont essentiellement equiva- 
lents k ceuac des exemples 1 et 2. 

15 EXEaiPU? Zk . 

On procfede comme dans les exemples 1 et 2 avec cette seule 
difference qu'on remplace le dimethacrylate d ' Ethane -did par «ne 
proportion equimolaire de trlacrylate de trimEtbylpropane . Les rE- 
sultats des essais d'adliErence sont essentiellement Equivalents k 

ZO ceux des exemples 1 et 2. 
EXEaiPLE 25 . 

On procfede comme dans les exemples 1 et 2 avec cette seule 
difference qu'on remplace le dimetlaacrylate d ' ethane-diol par une 
proportion Equimolaire de trimethacrylate de 1 , 5 , i2-dodEcanetr±ol . 

25 Les rEsultats des essais d'adHErence soni; essentleiaement Equiva- 
lents k ceux des exemples 1 et 2. 

Dans tons les exemples, on dEtermine le degrE d'adliErence par 
le procEdE suivant s On inscrit sous forme de Hachures des lignes 
parallfeles espacEes de 1,6 mm k travers le revStement jusqu'au 

30 substrat. On inscrit des lignes paralleles suppl Em ent aires espacEes 
de 1,6 mm de fagon identique mals perpendiculairement aux premiferea 
lignes et en coupant ces demiferes. On applique un ruban adHEsif 
de cellulose rEgEnErEe ("Cellophane") sur la surface ainsi incisEe 
et on I'arrache. On mesure 1' adherence k partir du nomhre de car- 

35 rEs de peinture qui demeurent dans la zone ayant ete recouverte par 
le ruban, par rapport au nombre de carrEs de peinture qui ont EtE 
enlevEs. Dans chaque eas, on utilise des riibans ayant le m6me pou- 
voir adhesif. De mSme , le collage du ruban adhEsif et son arrache- 
ment se font dans des conditions identiques pour toue les essais. 
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L'abreviation '^rad" designs la dose de radiations qui provo- 
que 1 'absorption de ICX) ergs d'energie par gramme de la matiere ab- 
sorbante, par exemple la pellicxile de rev§tement. L'abreviation 
"Mrad" designe un million de rads. L'emetteiir d' electrons peut 6tre 
5 Tin acc^l^rateur llA^aire d' electrons capable de produire un poten- 
tiel en courajit contdLnu corapris en t re. environ lOO.OOO et 50O.0OO 
volts. Dans un tel dispositir, les Electrons sont babituelleraent 
emis a partir d'un filament cbaud et sont acc^l^res par un gradient 
uniforme de tension* Le jTaisceau d*electrons qui peut; avoir a ce 
lO point environ 3,2 mm de diametre, peut alors §tre disperse pour 

former un faisceau en Torme d • ^ventail et ensuite passer a travers 
\ine fendtre metalllque, par exemple une fen^tre en alliage de ma- 
gnesium et de tborium, en aluminium, en alliage d' aluminium et d'- 
une petite proportion de cuivre , etc, la fendtre ay^nt environ 76 
15 microns d'^paisseur. De preference, on effectue 1 * irradiation dans 
une . atmospli^re a peu pr^s exempt e d'oxyg&ne, par - exemple une atmos- 
pbere d 'azote, d'li^lium, etc. 
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- KBVENPICATIOKS . - 

1 - Un prodirLt indixstriel caracteris^ en ce qu'il comprend im 
substrat en polyolefine cholsle parmi le polypropylene, le poly- 
^tnylene et les copolyin&res propyl ^ne/etliyl^ne et im revfitement ad- 

5 U^rent de peinture sur la surface exteme de ce snbstrat , le rev$- 
tement comprenant le produit de polymerisation forme in situ d'rme 
solution filmogene reticulee par exposition k un faisoeau d' elec- 
trons capables d'effectuer la polymerisation et ayant une energie 
moyenne d ' environ 100,000 a 5OO.O00 Electron-volts, ladite solution 

10 filmogene etant essentiellement constituee, a 1* exclusion de pig- 
ment et de cliarge particulaire , de (a) environ 10 k ^5 ^ en poids 
d«un acrylate clioisi parmi les diacrylates et dim^tliacrylates d'un 
alcane-diol en O^^^^, les diacrylates et dim^thacrylates d^im 
poly^tlier-diol en C^^C^^ et les triacrylates et trimetliacrylates 

15 d'un triol en Cg-C^^' ®* 55 a 85 ^ en poids d'un composant 

contenant rme resine polyester constitu^ essentiellement de 0 a en- 
viron 85 ^ en poids de monomeres raonovinyliques et environ 15 ^ 
100 55 en poids d«un polyester k insaturation alplia-bfita-olEfiniq.ue , 
ce polyester contenant environ 0,5 ^ 5 imit^s d 'in saturation alplxa- 

20 b6ta-olEfinique par l.OOO unites de poids moleculaire . 

2 - Un produit suivant la revendication 1, caracterise en ce 
que ledit acrylate represents environ 10 a 35 ^ d.^ poids de la so- 
lution f ilmogene • 

3 - Un produit suxvant la revendication 1, caracterisE en ce 
25 que le composant contenant une resine polyester comprend environ 

15 a 75 9& en poids d»\me telle resine polyester et environ 65 a 
25 ^ en poids de monomeres vinyliques* 

4 - Un produit suivant la revendication 1, caract^risE en ce 
que ladite resine polyester contient environ 0,7 a 3 unites d' insa- 

30 turation alplia-bSta-ol^f iniqne par l.OOO unites de poids moleculai- 
re. 

5 - Un produit suivant la revendication 1, caracterise en ce 
que I'ener^e moyenne des Electrons est comprise entre environ 
150.000 et 450.000 Electron-volts. 

35 6 _ Un produit suivant la revendication 1, caracterise en ce 

que le revfetement est polymerise dans une atmospliere a peu prfes ex- 
empt e d ' oxyerene • 

7 - Un produit suivant la revendication 1, caractErise en ce 
Que le composant contenant une resine polyester comprend environ 

40 15 a 35 5S de cette rEsine polyester et environ 85 ^ 65 ^ de mono- 
meres vinyliques^ 
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